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Ervenytelen 

Ugyszdm: Bejelentes napja: 1978.04.27 

Kozzeteteli szdm: 23161 
Lajstromszdm: 180773 

Megadds meghirdetese: 1983.04.29 

NS20: B32B-013/04; B32B-031/20 ; B32B-033/00 

Cim: Eljaras hoerlelessel kesziild betontestek, kulonosen eloregyartott 

vasbetonelemk feUiletkezelesSre 

Amol cirri ■ METHOD FOR SURFACE TREATING CONCRETE BODIES MADE BY 
Angol am. cm ^ Q pARTICULARLY PREFABRICATED 

REINFORCED CONCRETE MEMBERS 
Bejelentoesfeltaldlo: dr. Nemes Geza, Debrecen, HU 
Molnar Istvan. Debrecen, HU 
Kepviselo: Buda pest! 29. sz, f Ig yvedi Munkakozos seg, Budapest 

Kivonat (megaddsi): 

a talalmany hoerlelessel keszul6 betontestek, kulonosen 
eloregyartott vasbetonelemek f eluletkezelesere szolgalo eljarasra 
vonatkozik. 

A feluletkezelesi eljaras lenyege. hogy a hoerleles soxkn 
^wiUnlk kitett szaoad betonfelttlet menten elhelyezkedo 
SonrSSbe-ceiszeruen a hoerlelesi muvelet megkezdese elott 
v£ "egetluttatunk A natron- vagy kalivlzuveget celszeruen szorassal 
Tuttltfuk a betonfelviletre, s abba nehany mm vastagsagban bedolgozzuk. 
i feiuletkezelesi eljaras legfobb elonye, hogy ^hetove teszx az 
iziLig gyartastechnol6giailag szukseges, a hoerlelest »«egel6zo 
Sihentetesi ido kikuszoboleset , egyidejuleg biztosltva a felulet 
fSSI- ill- levelesedes.mentesseget, festesre es tapetazasra 
a!ka!mas' minosegit. E tenyezok eredmenyekent a gyart6berendezesek 
Xjesttmenye gyartas volumene je ient6 S en megnovekszik. 

A gyorsitott hoerlelesi eljarasnal pihentetes nelkul 30 uC-r61 
minteav 70 uC-ra melegltjuk fel az elemeket, s e homerseklet erteken 
taSsat kovetoen 30 uC-ra hutjuk vissza. A muveletek 6sszesen mxntegy 
5 orat velznek igenybe. Az energiatakarekos hoerlelesi el 3 arasnal 
Lyancsak 30 uC-ro! SO uC-ra xnelegitjuk az elemet, 5-7 6ran at ezen a 
Srsekleten tartjuk, majd 30 uC-ra visszahutjuk. A muveletek 
iTZltl mintety 9 6rat vesznek ig.nybe E sh ° Z 
kepest elert energiamegtakarltas mSrteke a 40%-ot rs elerheti. 
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